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7. Strahlungsempfindiiches Gemisch gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Anteil des Bindemittels 40 bis 99,8 Gew.-%, bevorzugt 70 bis 99,4 Gew.-%, besonders bevorzugt 80 bis 99 
Gew.-%, betragt, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile des Gemisches. 

5 8. Strahlungsempfindiiches Gemisch gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der IR-absorbierende Farb- 
stoff nach einer kurzeitigen Nacherwarmung keinen Loslichkeitszuwachs erfahrt 

9. Strahlungsempfindiiches Gemisch gemaB einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Anteil des IR-absorbierenden betainischen oder betainisch-anionischen Cyaninfarbstoffs der Forme! (I) 0,2 

10 bis 30 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,6 bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Feststoffe des Gemisches, betr§gt. 

10. Strahlungsempfindiiches Gemisch gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB es zur Abdeckung des nahen IR-Bereichs, d.h. des IR-Bereiches von 700 bis 1 100 nm, insbesondere von 800 

is bis 1 1 00 nm, zwei oder mehr verschiedene betainische oder betainisch-anionische Farbstoffe der Formel I enthalt. 

11. Gemisch gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB es ein RuBpigment 
enthalt, das bevorzugt vordispergiert ist, wobei das Dispergierungsmittel phenolische Hydroxygruppen enthalt. 

20 1 2. Aufzeichnungsmaterial mit einem Trager und einer strahlungsempfindlichen Schicht, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Schicht aus dem Gemisch gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 1 1 besteht. 

13. Aufzeichnungsmaterial mit einem Trager, einer Schicht, die im wesentlichen aus einem in Wasser unloslichen, in 
waBrig-alkalischer Losung dagegen loslichen oder zumindest quellbaren organischen polymeren Bindemittel 

25 besteht und einer Farbstoffschicht, dadurch gekennzeichnet, daB die Farbstoffschicht im wesentlichen aus minde- 
stens einem der betainischen oder betainisch-anionischen Cyaninfarbstoffe gemaB Anspruch 1 oder 2 besteht. 

14. Aufzeichnungsmaterial gemaB Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daB sich auf der strahlungsemp- 
findlichen Schicht bzw. auf der Farbstoffschicht eine Deckschicht aus mindestens einem wasserloslichen polyme- 

30 ren Bindemittel befindet. 

15. Aufzeichnungsmaterial gemaB Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB das wasserlosliche polymere Bindemit- 
tel Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, teilverseiftes Polyvinyl acetat, Gelatine, ein Kohlehydrat oder Hydroxyethyl- 
cellulose ist. 

35 

16. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Trager aus einer Aluminiumfolie besteht. 

17. Verfahren zur Herstellung einer Druckform, wobei ein strahlungsempfindiiches Aufzeichnungsmaterial mit Infrarot- 
40 strahlung bildmaBig bestrahlt und anschlieBend mit einer waBrig-alkalischen Losung entwickelt wird, dadurch 

gekennzeichnet, daB das Aufzeichnungsmaterial einem oder mehreren der Anspruche 12 bis 16 entspricht. 
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